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(57) Tiivistelma 

Monikerroskartongin valmistusmenetelmassa syotetaan toisen 
pintakerroksen (12) muodostava massasuspensio ensimmSisen 
vxiran (1) vaakasuoralle osalle. Valikerroksen (11) muodostava 
massasuspensio syotetaan ensimmaisen ja toisen viiran (4) muo- 
dostamaan kiilamaiseen kidan (6) edessa jo muodostuneen raina- 
kerroksen paalle. Molemmat viirat niiden valissS olevien 
rainakerroksien (11, l 2 ) kanssa ohjataan kaarevan pinnan (3) 
yli. Taman jalkeen ensimmainen viira seka molemmat rainaker- 
rokset johdetaan kolmatta viiraa (8) vasten, jonka vaakasuo- 
ralle osalle toisen pintakerroksen (13) muodostava massasuspen- 
sio syotetaan. Valikerroksen (11) muodostavan massasuspension 
sakeus on huomattavasti korkeampi kuin pintakerrokset (12, 13) 
muodostavien massasuspensioiden . 

(57) Sammandraq 

I ett forfarande for framstallning av f lerskiktskartong matas 
massasuspension for det ena ytskiktet (12) ut pa den vagrata 
delen av en forsta vira (1). Massasuspensionen for mellan- 
skiktet (11) matas ut pa det redan bildade skiktet (12) av 
banan framfor det kilformiga gap (6) som bildas av den forsta 
viran och en andra vira (4) . Bada virorna och de mellan dessa 
liggande skikten (11, 12) av banan leds over en krokt yta (3). 
DSrefter leds den forsta viran och bada skikten av banan mot 
en tredje vira. (8) pa vars vagrata del massasuspensionen fttr 
det andra ytskiktet (13) utmatas . Massasuspensionen for 
mellanskiktet (11) har en betydligt hogre koncentration an 
massasuspensionerna fttr ytskikten (12, 13). 
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Menetelma monikerroskartongin valmistamiseksi - F5rfarande 
for framstallning av f lerskiktskartong 

Esilla oleva keksinto kohdistuu menetelmaan monikerroksisen 
kartonkirainan valmistamiseksi, jossa toisen pintakerroksen 
muodostava massasuspensio syotetaan ensimmaiselle , sisemmalle 
vnraile, valikerroksen muodostava massasuspensio syotetaan jo 
muodostetun rainakerroksen paalle ensimmaisen viiran ja 
toisen, ulomman viiran muodostamassa kapenevassa kidassa, ja 
molemmat viirat niiden valissa olevien rainakerroksien kanssa 
oh D ataan kaarevan pinnan yli , jonka jalkeen ensimmainen viira 
seka molemmat rainakerrokset johdetaan kolmatta viiraa vasten, 
jonka paalle toisen pintakerroksen muodostava massasuspensio 
syotetSan. 



Mainitunlainen menetelma on tunnettu suomalaisesta patentti- 
hakemuksesta 821194. Ensimmaisen ja toisen viiran muodostamaan 
k lt aan ei voida syottaa suuria vesimaaria sisaltavaa massa- 
suspensiota hairitsematta rainanmuodostusta, mika seikka ra- 
joittaa valikerroksen neliomassan suuruutta . 

Taman keksinnSn tarkoituksena on mahdollistaa monikerros- 
kartongin valmistaminen, jossa yhdella peraiaatikdlla saadun 
valxkerroksen neliomassa on korkea. 

Tarkoitetun paamaarai, saavuttamiseksi keksinnon mukaiselle 
menetelmalle on paaasiallisesti tunnusomaista se , etta vali- 
kerrosta muodostava massasuspensio syotetaan huomattavasti 
korkeammassa sakeudessa kuin pintakerroksia muodostavat massa- 
suspensiot . 

vaiikerrosta muodostavan massasuspension sakeus on 2 - 15 %, 
sopivimmin 3 - 6 %. 

Koska massasuspensio syotetaan korkeassa sakeudessa, se ei 
aiheuta haittaa jo muodostuneelle rainakerrokselle , jonka 
paalle se syStetaan. 
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Korkean sakeuden ansiosta on poistettava vesimaara verrattain 
pieni, jonka seurauksena koneen tilan- ja energiantarve piene- 
nevat. 

Keksinnon mukaisella menetelmalla aikaansaadaan hyva palstau- 
tumislujuus rainakerrosten valilla seka korkea bulkki. 

Sen johdosta, etta valikerroksen muodostava massasuspensio syo- 
tetaan sakeana , muodostuneen rainakerroksen kuiturakenne on eri- 
lainen kuin pintakerrosten. Se muodostaa kolmiulotteisen verk- 
korakenteen, jonka Z-lujuus f so. lujuus kohtisuorasti arkin 
tasoa vastaan on korkea* Vesi poistuu helposti massakerroksesta. 
Lisaksi virtaus arkin lapi on pieni ja hienoaineksen retentio 
tavanomaiseen arkinmuodostukseen verratt'una hyva. 

Seuraavassa keksintoa selostetaan yksityiskohtaisesti viittaa- 
malla oheisen piirustuksen kuvioon, joka esittaa kaaviollises- 
ti menetelman soveltaraiseen tarkoitettua rainanmuodostuslai- 
tetta. 

Kuviossa esitetty monikerroskartonkikone kasittaa ensimmaisen 
sisemman viiran 1, joka on johdettu vedenpoistotelan 2 vaippa- 
pinnan 3 yli ja toisen, ulomman viiran 4, joka samoin on 
johdettu vedenpoistotelan 2 yli. Sisempi viira kulkee rinta- 
telasta 5 vedenpoistotelalle olennaisesti vaakasuoraan. Ulompi 
viira 4 muodostaa alaviiran 1 kanssa vedenpoistotelaa kohti 
kapenevan kidan 6. Vedenpoistotelan jalkeen viirat kulkevat 
alaspain ja ulompi viira erkaantuu sisemmasta viirasta. Sisem- 
pi viira johdetaan kaantotelan 7 avulla kolmannen, alemman 
viiran 8 olennaisesti vaakasuoraan kulkevaa osaa vasten. 

Kartongin toista pintakerrosta muodostava massasuspensio syS- 
tetaan ensimmaiselle viiralle 1 rintatelan 5 kohdalle sovite- 
tulla peralaatikolla 9, joka toimii konventionaalisella sakeus- 
alueella 0,1 - 1,5 %. Vaakasuoralla viiran osuudella vedenpoisto 
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tapahtuu nuolen A suuntaan, ts. alaspain. Ensimmaisen ja toi- 



laatikko 10 syottaa valikerroksen 11 muodostavan massasuspen- 
sion ja muodostetun rainakerroksen 12 paalle. Sakeamassapera- 
laatikko toimii sakeusalueella 2 - 15 %, sopivirnmin 3 - 6 %. 

Sakeamassaperalaatikkona voidaan kayttaa esim. suomalaisen 
patentin nro 56221 mukaista massansyottolaitetta . 

Vedenpoistotelalla 2 rainakerrokset 11 ja 12 kulkevat sisemman 
ja uiomiuan viiran valissa ja vedenpoisto tapahtuu nuolen B 
osoittamaan suuntaan, ts . uiospain. 

Toisen pintakerroksen 13 muodostava massasuspensio syotetaan 
peralaatikolla 14, joka toimii konventionaalisella sakeus- 
alueella, viiralle 8, jossa vedenpoisto tapahtuu nuolen C 
suuntaan, ts. alaspain. Rainakerrokset yhdistetaan viiran S 
vaakasuoralla osalla ja kolmesta kerroksesta muodostettu raina 
15 johdetaan taman jalkeen sinansa tunnetulla tavalla karton- 
kikoneen puristin- ja kuivatusosaan edelieen kasiteltavaksi . 

Keksinto ei rajoitu esimerkkina esitettyyn suoritusmuotoon, 
vaan siita voidaan muodostaa iukuisia nuiunnelmia ja soveliu- 
tuksia patenttivaatimusten maaritteieman suojapiirin puitteis- 
sa. Niinpa voidaan esim. vedenpoistotelan eteen sovittaa 
kaareva kenka, joka voi olla silea tai listoista rakennettu. 
Kaantotelan 7 ja peralaatikon 14 tai peralaatikoiden 9 ja 10 
valiin voidaan sovittaa neljas peralaatikko toisen valikerrok- 
sen muodostamiseksi alaviiran 3" vaakasuoralla osalla. Veden- 
poistotela voi olla sileapintainen tai onsipintainen . 



sen viiran muodostaman kidan 6 eteen sovitettu sakeamassapera- 
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Patenttivaatimukset 

1. Menetelma monikerroksisen kartonkirainan valmistamiseksi , 
jossa toisen pintakerroksen (12) muodostava massasuspensio 
syctetaan ensimmaiseile , sisemma lie viiralle (11), vali- 
kerroksen (11) muodostava massasuspensio syotetaan jo muodos- 
tetun rainakerroksen (12) paalle ensimmaisen viiran ja toisen, 
ulomman viiran (4) muodostamassa kapenevassa kidassa (6) tai 
sen edessa, ja moiemmat viirat niiden valissa olevien raina- 
kerroksien (11, 12) " kanssa ohjataan kaarevan pinnan (3) yli, 
jonka jalkeen ensimmainen viira seka molemmat rainakerrokset 
johdetaan kolmatta viiraa (8) vasten, jonka paalle toisen 
pintakerroksen (13) muodostava massasuspensio syotetaan, 
tunnettu siita, etta valikerroksen (11) muodostava 
massasuspensio syotetaan huomatt avast i korkeammassa sakeudessa 
kuin pintakerrokset (12, 13) muodostavat massasuspensiot . 

2. Patenttivaatimukset 1 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta valikerroksen fll) muodostavan massasuspension 
sakeus on 2 - 15 %, sopivimrain 3 - 6 %. 




Patentkrav 

1, Forfarande for framstallninc av en bana av fierskikts- 
kartong car massasuspension for det ena ytskiktet (12) matas 
ut pa en forsta, inre vira (1), massasuspensionen for mellan- 
skiktet (II) matas ut pa det redan bildade skiktet (12) av 
banan i eller framfor det kilformiga gap (6) som bildas av den 
forsta viran och en andra, yttre vira (4) , och bada virorna 
och de mellan dessa liggande skikten (11, 12) av banan leds 
over en krokt yta (3) , varefter den forsta viran och bada 
skikten av banan leds mot en tredje vira (8), pa vilke massa- 
suspensionen for det andra ytskiktet (13) utmatas, k a n n e- 
t e c k n a t darav, att massasuspensionen for mellanskiktet 
(11) matas ut med en betydligt hogre koncentrat ion an massa- 
suspensionerna for ytskikten (12, 13). 

2. Forfarande enligt patentkravet 1, kannctecknat 
darav, att massasuspensionen som bildar mellanskiktet (11) har 
en koncentration av 2 - 15%, f oretradesvis 3-6%. 
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